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I. Basis of the report 

1. This report has been drawn up on the basis of the following elements (the replacement sheets received 
by the receiving office in response to an invitation according to Article 14 are considered in the present 
report as "originally filed" and are not annexed to the report as they contain no amendments (Rules 70. 16 
and 70.17).): 

Description, pages: 

1-25 as originally filed 

Claims, No.: 

1-12 received with the fax of 08/12/2000 

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority 
in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is; 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination 
(under Rule 55.2 and/or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, 
the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ contained in the international application in written form. 

□ filed together with the international application in computer readable form. 

□ furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the 
disclosure in the international application as filed has been furnished. 

O The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written 
sequence listing has been furnished. 

4. □ The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ the description, pages 

O the claims, Nos. 

□ the drawings, sheets/fig 
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5, □ This report has been written disregarding (sonne of) the amendments, which were considered as 
going beyond the description of the invention, as filed, as is indicated below (Rule 70.2(c)): 

(All replacement sheets comprising amendments of this nature should be indicated in point 1 and 
attached to this report). 



6. Additional observations, if necessary: 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 



Novelty 


Yes: 


Claims 


1-12 




No: 


Claims 




Inventive Step 


Yes: 


Claims 






No: 


Claims 


1-12 


Industrial Applicability 


Yes: 


Claims 


1-12 




No: 


Claims 





2. Citations and explanations 
see separate sheet 
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Regarding point V 

Reasoned statement under Article 35(2) in respect of 
novelty, inventive step and industrial applicability; 
citations and explanations supporting such a statement 

1. Reference is made to the following documents: 

Dl: US-A-5 185 395 
D2: US-A-5 206 316 

2 . Novelty 

the present series of claims is novel (Art. 33(2) 
PCT) . None of these documents discloses a process 
as defined in the independent claim. 

3 > Inventive step 

Certain claims do not involve an inventive step 
(Art. 33(3) PCT). Documents Dl and D2 are 
considered as the closest prior art. 

3.1. Dl discloses a process for preparing a composition 
in the form of an inverse latex (col. 3, 11. 50, 
51) of an anionic polyelec trolyte based on a 
strong acid, sulfonic acid (examples) which is 
vulcanized (presence of 0.2% of a diethylenic 
compound in the examples) , comprising steps (a) , 
(b) , (c) (claim 1, examples) and (d) (col. 3, 11. 
50-65 and examples I, II) of claim 1 of the 
present application, no emulsifier in examples I, 
II is an alkanolamide and sorbitan monooleate is 
explicitly used. The subject matter of claim 1 of 
the present application differs in that 

1) the polymerization is carried out at a 
pH < 5.5. 
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2) the addition of one or more emulsifiers of 0/W 
type to the dispersion is carried out explicitly 
at a temperature below 50^C. 

3) the fraction of strong acid in the ionic 
polymer is larger. 

3.2 D2 discloses a process for preparing a composition 
in the form of an inverse latex (examples) of a 
vulcanized anionic polyelectrolyte, sodium 
polyacrylate (examples), comprising steps (a), 
(b) , (c) (examples) and (d) . The addition of one 
or more emulsifiers of 0/W type to the dispersion 
is carried out after the polymerization, the 
maximum temperature of which is 43 °C (col. 5, 
1. 59). The emulsifiers used comprise nitrogenous 
functions which are not amides and therefore 
cannot be classified in principle as 
alkanolamides . The presence of sorbitan monooleate 
explicitly used in examples 1 to 10 is noted. The 
subject matter of claim 1 of the present 
application differs from the process of D2 in 
that: 

1) the polymerization is carried out at a 
pH < 5.5. 

2) the anionic polymer is not the same. 

4.1 The choice of pH cited in 3.1 1) and 3.2 1) 
consists of a selection within the range disclosed 
in document Dl (col. 3, 1. 40). Such a selection 
may be considered as inventive only if it produces 
unexpected effects or has unexpected properties 
compared with the rest of the range. However, no 
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effect or property of this type is indicated in 
the application. Consequently, the subject matter 
of claim 1 does not involve an inventive step. 

4.2 In the absence of specific details, it is 
legitimate to assume that the addition of the 
emulsifiers (see comment 3.1.2)) of 0/W type in Dl 
is carried out at room temperature. 

4.3 It is possible that a technical effect results 
from the presence of a molar proportion of more 
than 3 0% of monomer moieties containing a strong 
acid function in the anionic polyelectrolyte . 
However, this technical effect is not given in the 
description. Consequently, the composition is 
considered as an alternative which is obvious 
relative to the prior art and does not result from 
an inven t i ve s t ep . 

Examples I and II of Dl and the examples of D2 do 
not make claim 6 inventive. 

5 . The industrial appl i cabi 1 i ty is obvious 

(Art. 33 (4) PCT) . 
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This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



^ sheets, including this cover sheet. 



"vTI This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
^ amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 



70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 
These annexes consist of a total of 3 sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
J [X] Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



11 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

20 jLine 2000 (20.06.00) 


Date of completion of this report 

1 5 December 2000 (15.12.2000) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
1-acsimilc No. 


Authorized officer 
Telephone No. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/FR99/02886 



I. Basis of the report 



I. With regard to the elements ofthe international application:* 



□ 



the international application as originally filed 
the description: 

pages 

pages 

pages 



1-25 



, as originally filed 



filed with the demand 



filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 
pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article I 9 

, filed with the demand 



I-I2 



filed with the letter of 08 December 2000 (08.12.2000) 



□ 



the drawings: 

pages 

pages 
pages 



. as originally filed 



filed with the demand 



filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 
pages 

pages 

pages 



as originally filed 



filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

i I the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1 (b)). 
I I the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

I I the language ofthe translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the inlernational 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I I contained in the international application in written form. 

I I filed together with the international application in computer readable form. 

I I furnished subsequently to this Authority in written form. 

1 I furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been lurnished. 



□ 
□ 

□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 



□ 



This report has been established as if (some oi) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 



* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-12 



1-12 



1-12 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents 

Dl: US-A-5 185 395 
D2: US-A-5 206 316 



Novelty 

The present series of claims is novel (PCT Article 
33(2)) . None of these documents describes a method 
such as that defined in the independent claim. 



3 . Inventive step 

Certain claims do not involve an inventive step (PCT 
Article 33(3)). Documents Dl and D2 are considered 
the closest prior art. 



3.1 Dl describes a method for preparing a composition 

in the form of a positive latex (column 3, lines 50, 
51) consisting of an anionic polyelectrolyte 
containin a strong acid, namely sulfonic acid 
(examples), said polyelectrolyte being cross-linked 
(presence of a diethylenic compound at 0.2% in the 
examples), said method including steps (a), (b) , (c) 
(Claim 1, examples) and (d) (column 3, lines 50-65 
and Examples I and II) of Claim 1 of the present 
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application. None of the emulsifying agents in 
Examples I and II is an alkanolamide, and sorbitan 
monooleate is explicitly used. The subject matter 
of Claim 1 of the present application differs from 
this in that: 



(1) polymerization is carried out at a pH of < 5.5; 



(2) adding one or more 0/W emulsifying agents to the 
dispersion is carried out explicitly at a 
temperature of less than 50 "^C; 



(3) the strong acid fraction in the ionic polymer is 
larger . 



3.2 D2 describes a method for preparing a composition in 
the form of a positive latex ( examples ) , consisting 
of a cross-linked anionic polyelectrolyte, namely 
sodium polyacrylate (examples) , including steps (a) , 
(b) , (c) (examples) and (d) . One or more 0/W 
emulsifying agents is added to the dispersion after 
polymerization at a maximum temperature of 43 "^C 
(column 6, line 59) . The emulsifying agents used 
comprise nitrogen functions that are not amides and 
therefore cannot be classified a priori with 
alkanolamides . The presence of sorbitan monooleate 
used explicitly in Examples 1 to 10 can be observed. 
The subject matter of Claim 1 of the present 
application differs from the method of D2 in that: 



(1) polymerization is carried out at a pH of < 5.5; 



(2) the anionic polymer is not the same. 



4.1 The selection of the pH cited in 3.1(1) and 3.2(1) 
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is a selection within the range described in 
document Dl (column 3, line 40) . Such a selection 
can be considered inventive only if it produces 
unexpected effects or has unexpected properties 
relative to the rest of the range. However^ no such 
effect or property has been indicated in the 
application. Therefore, the subject matter of Claim 
1 does not involve an inventive step. 



4.2 In the absence of any specification, it could be 
assumed that the 0/W emulsifying agents (see point 
3.1(2)) of Dl are added at ambient temperature. 

4.3 It is possible that a technical effect results from 
the presence of monomeric units in a molar 
percentage exceeding 30% and having a strong acid 
function in the anionic polyelect rolyte . However, 
said technical effect is not shown in the 
description. As a result, the composition is 
considered an obvious alternative relative to the 
prior art and is not the result of an inventive 
step . 



In view of Examples I and II of Dl and the examples 
of 02, Claim 6 is not inventive. 



5. I ndustrial applicability is obvious (PCT Article 
33 (4) ) . 
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R6f6rence du dossier du d6posant ou du 

mandataire 

S4731/PhC/FC 


voir la notification de transmission du rapport d'examen 
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Demande Internationale n** 
PCT/FR99/02886 


Date du d6pot international (jour/mois/ann^e) 
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27/11/1998 
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1 . Le present rapport d'examen pr^liminaire international, dtabli par i'administaration charg^e de I'examen pr^liminaire 
international, est transmis au d^posant confornn^nnent h Tarticle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la pr6sente feuille de couverture. 

S II est accompagne d'ANNEXES, c'est-^-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
6t^ modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprds de 
I'administration chargee de I'examen pr^liminaire international (voir la rdgle 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 3 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 



Base du rapport 



II 


□ 


ill 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



d'apptication industrielle 
Absence d'unit6 de I'invention 

Declaration motiv^e selon I'articie 35(2) quant ^ la nouveaut^, I'activit^ inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications k I'appui de cette declaration 



Date de presentation de la demande d'examen pr^liminaire 
intemationate 

20/06/2000 


Date d'ach^vement du present rapport 

1 5. n 00 


Nom et adresse postale de Tadministration ciiarg^e de 
I'examen pr^liminaire international: 

^ Office europ6en des brevets 
/flj] D-80298 Munich 

C^' T6I. +49 89 2399 - 0 Tx; 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Foncfionnaire autoris6 /^^^^^^^*^*^ 
Rouauit, Y (C ^ )) 

N** de telephone +49 89 2399 8524 ^--SSl-^ 
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RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n** PCT/FR99/02886 



I. Base du rapport 

1 . Ce rapport a §t6 r6dig6 sur la base des 6l§ments ci-apr^s (les feuilles de remplacement qui ont 4t6 remises k 
I'offlce r^cepteur en r^ponse it une invitation faite confonvSment ^ I'articte 14 sont consid^rSes dans le present 
rapport comme "initialement d^pos^es" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16et 70, 17).) : 

Description, pages: 

1 -25 version initiale 

Revendications, N"": 

1 -1 2 re9ue{s) avec t6l6copie du 08/1 2/2000 

2. En ce qui concerne la langue, tous les Elements indiques ci-dessus 6taient h la disposition de radministration ou 
lui ont 6t6 remis dans la langue dans laquelle la demande Internationale a 6t§ d§pos6e, sauf indication contraire 
donn^e sous ce point. 

Ces ^l^ments ^talent k la disposition de radministration ou lui ont ^t^ remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche intemationale (selon la rdgle 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande Internationale (selon la r^gle 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen pr^liminaire Internationale (selon la r^gle 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulgu^es dans la demande 
Internationale (le cas echeant), I'examen pr^liminaire Internationale a 6t6 effectu6 sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande Internationale, sous forme 6crite. 

□ depos6 avec la demande intemationale, sous forme d^chiffrable par ordinateur. 

□ remis ult6rieurement k radministration, sous forme 6crite. 

□ remis ult^rleurement k radministration, sous forme d^chiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par §crit et fourni ult^rieurement ne va pas au-del^ 
de la divulgation faite dans la demande telle que d6pos6e, a 6t6 fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistr^es sous dechiffrable par ordinateur sont identiques ci 
celles du listages des sequences Pr6sent§ par §crit, a et§ fournie. 

4. Les modifications ont entrain^ I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, n"*^ : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a §t6 formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 consid6r6es 
comme allant au-del^ de Texpos^ de Tinvention tel qu'il a dt^ d^pos^, comme i) est indiqu§ ci-apr§s (r^gte 



(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiqu4e au point 1 et 
annex^e au present rapport) 



6. Observations connpl6mentaires, le cas 6ch6ant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la possibiiit' 
d'applicatlon industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



70.2(c)) : 



1. Declaration 



Nouveaute 



Oui : 
Non : 



Revendications 
Revendications 



1 



12 



Activity inventive 



Oui : 
Non : 



Revendications 
Revendications 



1 



12 



Possibility d'application industrielle Oui : 

Non : 



Revendications 
Revendications 



1 



12 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee selon Tarticle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventiv 
et la possibilite d*application industrielle; citations et explications a Tappui de 
c tte declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants: 

D1: US-A-5 185 395 
D2: US-A- 5 206 316 

Z Nouveaute 

La presente serie de revendications est nouvelle (Art. 33(2) PCT). Aucun de ces 
documents ne decrit un precede tel que definit dans la revendication 
independante. 

3. Activite inventive 

Certaines revendications n'impliquent pas une activite inventive (Art 33(3) PCT). 
Les documents D1 et D2 sent consideres comme I'etat de la technique le plus 
proche. 

3.1 . D1 , decrit un precede de preparation d'une composition sous forme d'un latex 
inverse (Col.3 1.50,51) d'un polyelectrolyte anionique a base d'un acide fort, I'acide 
sulfonique (exemples) reticule (presence d'un compose diethylenique a 0,2% 
dans les exemples) comprenant les etapes (a),(b),(c) (revendication 1, exemples) 
et (d) ( Col.3, 1. 50-65 et exemples 1,11 ) de la revendication 1 de la presente 
demande, aucun agent emulsifiant dans les exemples 1,11 n'est un alcanolamide 
et le monooleate de sorbitan est explicitement utilise. L'objet de la revendication 1 
de la presente demande differe en ce que 

1) la polymerisation est realisee a un pH < 5,5. 

2) I'addition dans la dispersion d'un ou plusieurs agents emulsifiants de type H/E 
se fait explicitement a une temperature inferieure a 50°C. 
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3) La fraction en acide fort dans le polymere ionique est plus importante. 

3.2 D2 decrit un precede de preparation d'une composition sous forme d'un latex 
inverse (exemples) d'un polyelectrolyte anionique reticule , ie polyacrylate de 
sodium (exemples), comprenant les etapes (a),(b),(c)(exemples) et (d). L'addition 
dans la dispersion d'un ou plusieurs agents emulsifiants de type H/E se fait apres 
la polymerisation dont la temperature maximale est de 43°C (Col.6 I. 59). Les 
agents emulsifiants employes comportent des fonctions azotees qui ne sont pas 
des amides et done ne peuvent etre classes a priori dans les alcanolamides. On 
note la presence de monooleate de sorbitan explicitement utilise dans les 
exemples 1 a 10. Uobjet de la revendication 1 de la presente demande differe du 
procede de D2 en ce que: 

1) la polymerisation est realisee a un pH < 5,5. 

2) Le polymere anionique n'est pas le meme. 

4.1 Le choix du pH cite dans 3.1 1) et 3.2 1) consiste en une selection dans 
I'intervalle decrit dans le document D1 (Col. 3 I. 40) Une telle selection peut etre 
consideree comme inventive seulement si elle produit des effets inattendus ou 
presente des proprietes inattendues par rapport au reste de I'intervalle. Toutefois 
aucun effet ni aucune propriete de ce genre n'est indique dans la demande. Par 
consequent, I'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activite inventive. 

4.2 En absence de specification, il est legitime de penser que Taddition des agents 
emulsifiants (voir remarque 3.1 .2) ) de type H/E dans D1 est faite a temperature 
ambiante. 

4.3 II est possible qu'un effet technique resulte de la presence de plus de 30% en 
proportion molaire de motifs monomeriques possedant une fonction acide fort 
dans le polyelectrolyte anionique. Get effet technique n'est cependant pas donne 
dans la description. En consequence de quoi, la composition est consideree 
comme une alternative evidente par rapport a I'art anterieur et ne resulte pas 
d'une activite inventive. 
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Les exemples I et II de D1 et les exemples de D2 ne rendent pas la revendication 
6 inventive. 

5. La possibilite d'application industrielle est evidente (Art 33(4) PCT). 
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IB present rapport de recherche Intennatlonale, dtabll par I'admlnlstFaUon charge de la recherche Intemattonale, est transmls au 
ddposant oontdrmdment & I'artlcte 1 8. Une oopte en est trarttmtse au Bureau (ntdmatk>nal. 

Ce rapport de recherche Internationale comprend g feullles. 

|X| II est aussi accompagnd d'une oople de cheque document relattf k \%tat de la technique qui y est <M. 



1. Base du rapport 

a. En ce qui conceme la langua^ la recherche Internationale a 4t^ effedu^e sur la base de la demande Internationale dans la 
langue dans laquelle elle a M ddpos^, sauf Indication oontraire donn^ sous le mdme point 

I I la recherche IntemaUonale a dtd affectum sur la base d'une traduction de la demande Internationale remise k radmlnlslration. 

b. En ce qui conoenDe les e^quences de nudtetides ou d'addes amln^ dlvulgu^ dans la demande Internationale (le cas dchtent), 
la recherche International a dtd affectum sur la base du llstage dee sequences : 
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ddpos^ avec la demande Internationale, sous forme ddchtffirable par ordlnateur. 

remis ultdrieurement k radmlnlstraUon, sous fonne dcrtte. 

remis ultdrleurement k radmlnlstration, sous forme d^tffrable par ordlnateur. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



La d^cfevatlon, selon laqueile le llstage des sequences pr^sentd par toll et foumi uft6rteuremem r>e vas pas au-^iel^ de la 
divulgation falte dans la demarKJe telle que ddpos^, a M foumle. 

La dMaration. selon laquelle les Informations enreglstr^ sous tome dMilfhnable par ordlnateur sont Identiques k celles 
du llstage des sconces pr6senti§ par dcrtt, a dtd foumle. 



2. 
3. 



I I 11 a M astlm^ que oartaines ravandicatlons no pouvaient pas fairs I'dH^ d'uns rschsrchs (voir le cadre I). 
I I H y a absanos d'unit^ ds I'lnvsntion (vdr le cadre II). 



4. En ce qui conceme le titre^ 

Pn le taxte est approuvd tel qu1l a dt^ remis par te ddposant 

I I Le texte a M 6tBb\\ par radmlnlstration et a la tarwur sulvanta: 



En oe qui conceme I'abr^^S, 

lY] le texte est opprrxjv^ tel quil a 6t6 remis par le ddposant 

□ le tBxte (r^rodun dans to cadre 111) a 4t6 ^tabll par radmimstratton oonformdment k la r^gle 38.2b). Le ddposant peut 
presenter des observations k radmlnlstration dans un d^al tfun mols k compter de la date d'expMlflon du present rapport 
de recherche Intematlor^. 

La figure das dssslns k publler avec I'abr^ est la Rgure n** 



I I suggdrde par le ddposant Aucune des figures 

I I parce que le ddposant n'a pas suggM de figure. nest 6 public. 

I I paroe que cette figure caractdrlse mieux I'Inventton. 
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1. 11 est nottfi6 par la presente qu'a la date indiquee ct-dessus comme date d' expedition de cet avis, le Bureau international a 
communique, comme le prevoit Tarticle 20, la demande Internationale aux offices design^s suivants: 
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de copie de la demande internationale aux offices en question (regie 49.1)a-bis)). 

3. Le present avis est accompagne d'une copie de la demande internationale publiee par le Bureau international le 
08 juin 2000 (08.06.00) sous le numero WO 00/32639 



RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et regie 54.2) 
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I'administration competente chargee de I'examen preliminaire international avant i'expiration d'un d6iai de 19 mois a 
compter de la date de priorite. 

II appartient exclusivement au deposant de veiller au respect du delai de 19 mois. 

II est a noter que seul un deposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a son 
domicile peut presenter une demande d'examen preliminaire international. 

RAPPEL CONCERNANT L OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1)) 

Si le deposant souhaite que la demande internationale precede en phase nationale, it doit, dans le delai de 20 mois ou 
de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnds dans ces dispositions aupres 
de chaque office ddsigne ou elu. 

Pour d'autres informations imponantes concernant les delais et les actes a accomplir pour I'ouverture de la phase 
nationale, voir I'annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la reception de I'exemplaire original) et le volume H 
du Guide du deposant du PCT. 
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REVENDICATIONS 

1 . Proc6d6 de preparation d'une composition sous fomie d'un latex 
inverse, comprenant une phase hulte, une phase aqueuse, au moins un agent 
^muisifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent 6mul8ifiant de type 
huile dans eau (H/E), de 20% d 75% en poids, prindpaiement de 20% ^ 60% en 
poids et plus particulidrement de 30% A 45% en poide, d'un polydlectrolyte 
anionique branch^ ou r6ticul6, comprenant successtvement : 

' une 6tape (a) de preparation d'une solution aqueuse oontenant les 
monomdres et les dventuels additifs ; 

- une etape (b) d*emulsification da la phase aqueuse pr6par6e & retape (a), 
dans une phase organique, en presence dun ou plusieurs agents emulsifiants de 
type eau dans huHe ; 

- une etape (c) de polymerisation des monomdres dans la phase aqueuse 
amorcee par I'lntroduction dans iadrte phase, d'un initiateur de radicaux libres ; et, 

- une dtape (d) d'addition dans la dispersion resultante d'un ou plusieurs 
agents emufsifiants de type huile dans eau, A une temperature inferieure A SO^'C, 

caraderise en ce que : 

- la reaction de polymerisation de retape (c) est rea>i$ee d un pH inferieur d 

5,5. 

- auoun desdtts agents emulsifiants, n'appartient A la dasse des 
alcanolamides, 

- les agents emulslflants du type eau dans hulte mis en csuvre, consistent 
essentiellement en du nnonooieate de sorbitan ou en de Tisostearate de sorbitan, 

- ledit polyeiectrolyte anionique est d base, soit d'un monomere possedant 
une fonction acide fort, soit d'au moins un monomere possedant une fonction 
acide fort oopolymerise ou bfen avec au moins un monomere possedant une 
fonction acide faible, ou bien avec au moins un monomere neutre et 

- de 30% d 80%, de preference 30% e 60% en proportions molaires, des 
motifs nnononr\eriquea, que le polyeiectrolyte anionique comprend, possedent une 
fonction acide fort. 
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2. ProcM6 tel que ddfini A la revendication 1 . dans tequel I rrelieu 
r^actionnal issu de I'^tap (b), est cx>noentr6 par distiflation, avant la mira en 
ceuvre da TAtapa (c). 

3. Proo6d6 tel que ddfini d I'une des revendicatlons 1 ou 2, dans lequei 
la reaction de polymdriaation est amorc6e par un couple oxydo-r6ducteur 
gdn^rateur d'iona hydrogdnosuifite (HSOaOi tel que le couple hydroperoxyde de 
cumdne -m6tabisulfite de sodium (Na^SsOs), ou le couple hydroperoxyde de 
oumdne-chlorure thionyie (SOCb) d une temperature inf^rieure ou 6gafe ft 10^*0. si 
ddsir6» additionnd d*un agent co-initiateur de polymerisation, tet que i'azo- 
bis(isobutyronitrile) (AIBN). 

4. ProcMe tel que ddfini d I'une des revendicatlons 1 d 3, cdracterisde 
en ce que le poly6lectrolyte anionique comprend de 30% d 50% d'un monomdre 
comportant une fbncHon acide fort at de 70% d 50%, soit d'un monomere 
comportant unefbnction aclde fialble, soltd'un monomdre nautre. 

5. Precede tel quo deflni e la revendication 4, caracterise an ce que le 
polyeiectrolyte anionique comporte an proportions nnoiairas de 30% e 50% de 2- 
methyl 2-1(1-0X0 2-propenyl) amino] l-propanesuifbnique, partiellement ou 
totalement salifie sous forme d'un sei de metal alcaNnp de preference le sel de 
sodium, ou le sel d'ammonlum, et de 70 % e 50 % soit d'acryiamlde . 

6. Precede tel que detini d Tune des revendicatlons 1 e 5, caracterise 
en ce que le polyeiectolyte anionique est rettcuie at/ou branche avec un compose 
diethyienique ou poiyethyienique dans la proportion molaire exprimee par rapport 
aux monomdres mis en ceuvre, de 0,005% d 1%, et de preference de 0.01% e 
0.1%. 

7. Precede tel que detini d la revendication 6, caracterise en ce I'agent 
de reticulation et/ou Tagent de ramification est choisi parmi le methacrylate 
d'ethyianeglycol, le dtallyloxyacetate de sodium, le diacrylate d*ethyienegtycol, le 
diallyt uree, le trimethylol propanetriacrylate ou, plus particulierement, le 

ir^ethy lene-bis(acrylamide) . 

8. Precede tel que deflni a I'une des revendicatlons 1 e 7, caracterise 
en ce que, la phase huile represente de 15% e 40%, de preference de 20% e 
25%, de son poids total. 
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g. Procddd toi que ddfini ft Tun des rev ndlcations 1 d 8« caract6ris6 
en ce qu . la phase huile est constitute essentiellement d'i&ohexadAcane ou 
d'hulle blanch min6rale. 

1 0. Utilisation de la composition obtenue salon le procMd tel que ddfini ft 
Tune des revendications 1^9, pour preparer una composition topique 
cosmdtique, dermo-phanmaceutique ou phamnaceutique, 

1 1 . Composition cosmdtiquep dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique 
comprenant de 0.1% d 10% en poids d'un latex inverse obtenu selon le proc6d6 
tel que ddfini A Tuna des revendications 1^9. 

12. Composition telle que d^nie d la revendication 1 1» sous la tonne 
d'un lalt d'une lotion, d'un gel, d'une crdme, d'un savon, d*un bain moussant d'un 
baume, d'un shampooing ou d'un aprds shampooing. 
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Nouveau latex epaississant sans aicanolamide. 

5 La pr^sente demande conceme un nouveau precede de latex eau dans huile, et 

I'application de ces latex en tant qu'epaississant et/ou emulsionnant pour des produits de 
soins de la peau et des cheveux ou pour la fabrication de preparations cosmetiques, 
dermo-pharmaceutiques ou pharmaceutiques. 

Parmi les differents epaississants existants et utilises pour ces usages, il y a, en 

10 particulier, les polymeres epaississants synthetiques, se presentant sous forme de latex 
inverse, c'est-a-dire dont la phase continue est une huile. La mise en solution de ces 
latex est extremement rapide ; les polymeres contenus dans ces latex inverses, sont par 
exemple des copolymeres acrylamide/acrylamido 2-methyI 2-propanesulfonate de so- 
dium ; ils sont deja neutralises et lorsqu'ils sont mis en solution dans Teau, par exemple 

15 a une concentration de 1%, on observe que le pH est generalement superieur a 6. De tels 
latex inverses sont decrits dans les demandes de brevet europeen publiees sous les nu- 
meros EP 0 186 361 et EP 0 503 853. Ces latex gardent une capacite epaississante im- 
portante meme a pH 4. 

Cependant, le precede de preparation de tels copolymeres met en ceuvre, des 

20 tensioactifs de la famille des alkanolamides comme le Witcamide^" 511 ; or, ces compo- 
sees chimiques sont susceptibles de se degrader en composes de la classe des nitrosami- 
nes qui eux, sont des produits connus comme potentiellement cancerigenes. La simple 
mise en application du principe de precaution rend done ineluctable a plus ou moyen 
terme, I'interdiction d'utiliser les latex inverses mentionnes ci-dessus dans la preparation 

25 de produits cosmetiques, dermo-pharmaceutiques ou pharmaceutiques. C'est pourquoi la 
demanderesse s'est interessee a la mise au point d'un nouveau precede de synthese de 
latex inverses qui ne presente pas cet inconvenient. 

L' invention a pour un objet un procede de preparation d'une composition sous 
forme d'un latex inverse, comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un 

30 agent emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent emulsifiant de type 
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huile dans eau (H/E), de 20% a 75% en poids, principalement de 20% a 60% en poids et 
plus particulierement de 30% a 45% en poids, d'un polyelectrolyte anionique branche 
ou reticule, comprenant successivement : 

- une etape (a) de preparation d'une solution aqueuse contenant les monomeres et 
les eventuels additifs ; 

- une etape (b) d'emulsification de la phase aqueuse preparee a I'etape (a), dans 
une phase organique, en presence d'un ou plusieurs agents emulsifiants de type eau dans 
huile ; 

- une etape (c) de polymerisation des monomeres dans la phase aqueuse amorcee 
par rintroduction dans ladite phase, d'un initiateur de radicaux libres ; et, 

- une etape (d) d'addition dans la dispersion resultante d'un ou plusieurs agents 
emulsifiants de type huile dans eau, a une temperature inferieure a 50^C, 

caracterise en ce que : 

- la reaction de polymerisation de I'etape (c) est realis^e a un pH inferieur a 5,5, 

- aucun desdits agents emulsifiants, n'appartient a la classe des alcanolamides et 

- ledit polyelectrolyte anionique est a base, soit d'un monomere possedant une 
fonction acide fort, soit d'au moins un monomere possedant une fonction acide fort co- 
polymerise ou bien avec au moins un monomere possedant une fonction acide faible, ou 
bien avec au moins un monomere neutre, 

Selon une variante de ce procede, le milieu reactionnel issu de Tetape (b), est 
concentre par distillation, avant la mise en ceuvre de I'etape (c). 

Selon une mise en ceuvre preferee du procede tel que defmi precedemment, la 
reaction de polymerisation est amorcee par un couple oxydoreducteur generateur d'ions 
hydrogenosulfite (HSO3'), tel que le couple hydroperoxyde de cumene -metabisulfite de 
sodium (Na2S205), ou le couple hydroperoxyde de cumene-chlorure thionyle (SOCb) a 
une temperature inferieure ou egale a 10°C, si desire, additionne d'un agent co-initiateur 
de polymerisation tel que par exemple razo-bis(isobutyronitrile) (AIBN), puis conduite 
soit de maniere quasi-adiabatique jusqu'a une temperature superieure ou egale a 50°C, 
soit en controlant la temperature. 

Par alcanolamide, on designe les produits resultant de I'action des acides gras en 
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quantites equimoleculaires sur les alcanolamines tels que par exemple la mono- ou, la 
diethanolamine . 

Par "agent emulsifiant du type eau dans huile", on designe des agents emulsi- 
fiants possedant une valeur HLB suffisamment faible pour foumir des emulsions eau 
5 dans huile tels que les polymeres tensioactifs commercialises sous le nom de 

HYPERMER ou tels que les extraits de sorbitan, comme le monooleate de sorbitan 
commercialise par la Societe SEPPIC sous le nom de marque Montane ™ 80, ou 
risosteorate de sorbitan commercialise par SEPPIC sous le nom de Montane ™ 70®. 
Par "agent emulsifiant du type huile dans eau", on designe des agents emulsi- 
10 fiants possedant une valeur HLB suffisamment elevee pour foumir des emulsions huile 
dans I'eau tels que les esters de sorbitan ethoxyles comme I'oleate de sorbitan ethoxyle 
avec 20 moles d'oxyde d'ethylene. 

Par polymere branche, on designe un polymere non lineaire qui possede des 
chaines pendantes de maniere a obtenir, lorsque ce polymere est mis en solution dans 
15 I'eau, fort etat d'enchevetrement conduisant a des viscosites a bas gradient tres impor- 
tantes. 

Par polymere reticule, on designe un polymere non lineaire se presentant a I'etat 
de reseau tridimensionnel insoluble dans I'eau, mais gonfiable a I'eau et conduisant 
done a I'obtention d'un gel chimique. La composition obtenue selon le procede tel defi- 
20 ni precedemment, peut comporter des motifs reticules et/ou des motifs branches. 

L' invention a plus particulierement pour objet un proced^ tel que defini prece- 
demment, caracterisee en ce que 30 % a 80 %, de preference 30 % a 60 % en propor- . 
tions molaires, des motifs monomeriques que le polyelectrolyte anionique comprend, 
possedent une fonction acide fort ; et plus particulierement caracterise en ce que le 
25 polyelectrolyte anionique comprend de 30 % a 50 % d'un monomere comportant une 
fonction acide fort et de 70 % a 50 %, soit d'un monomere comportant une fonction 
acide faible, soit d'un monomere neutre. 

La fonction acide fort du monomere en comportant est notamment la fonction 
acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, et de preference ledit monomere 
30 est Tacide 2-methyl 2-[{l-oxo 2-propenyl) amino] 1-propanesulfonique. ou Tacide. La 
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fonction acide faible du monomere en comportant est notamment, la fonction acide car- 
boxylique, et de preference, ledit monomere est choisi parmi I'acide acrylique, I'acide 
methacryliqxie, I'acide itaconique ou Tacide maI6ique. Le monomere neutre est notam- 
ment choisi parmi Tacrylamide, Tactylate de (2-hydroxy ethyle), Tacrylate de (2,3- 
5 dihydroxyethyle), le methacrylate de (2-hydroxy ethyle), le methacrylate de (2,3- 
dihydroxyethyle), ou un derive ethoxyle, avec un indice OE compris entre 1 et 20, de 
chacun de ces esters. 

L'invention a plus particulierement pour objei un precede tel que defini prece- 
demment, caracterise en ce que le polyelectrolyte anionique comporte en proportions 
10 molaires de 30 % a 50 % de 2-methyl 2-[(l-oxo 2-propenyl) amino] 1 -propane sulfoni- 
que, partiellement ou totalement salifie sous forme d'un sel de metal alcalin, de prefe- 
rence le sel de sodium, ou sous forme du sel d'ammonium, et de 70 % a 50 % 
d'acrylamide , 

L'invention a plus particulierement pour objet un precede tel que defini prece- 
15 demment, caracterise en ce que le polyelectolyte anionique est reticule et/ou branche 
avec un compose diethylenique ou polyethylenique dans la proportion molaire exprimee 
par rapport aux monomeres mis en ceuvre, de 0,005% a 1%, et de preference de 0,01% a 
0,1% et, I'agent de reticulation et/ou Tagent de ramification est notamment choisi parmi 
le methacrylate d'ethyleneglycol, le diallyloxyacetate de sodium, le diacrylate 
20 d'ethyleneglycol, le diallyl uree, le trimethylol propanetriacrylate ou plus particuliere- 
ment le methyltoe-bis(acrylamide). 

Le latex obtenu par le procede selon l'invention, contient generalement de 2,5% 
a 15% en poids, et de preference de 4% a 9% en poids, d'agents emulsifiants, parmi 
lesquels de 20% a 50%, notamment de 25% a 40% du poids total des agents emulsi- 
25 fiants presents sont du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de 80% a 50%, no- 
tamment de 75% a 60%), du poids total des agents emulsifiants, sont du type huile dans 
eau (WE), 

Selon un aspect particulier du procede tel que defini precedemment, les agents 
emulsifiants du type eau dans huile consistent essentiellement en du monooleate de sor- 
30 bitan. 
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Selon un autre aspect particulier, la composition obtenue par le precede tel que 
defini precedemment, est caracterisee en ce que la phase huile represente de 1 5% a 
40%, de preference de 20% a 25%, de son poids total. Cette phase huile est constitute 
soit par une huile minerale commerciale contenant des hydrocarbures satur^s de type 
5 paraffmique, isoparaffinique, cycloparaffinique, presentant a temperature ambiante, une 
densite entre 0.7 et 0.9 et un point d'ebullition superieur a ISO^C, telle que par example 
TExxsol D 100 S commercialise par EXXON ou une huile blanche minerale, telle que 
le MARCOL ™ 52, ou I'isohexadecane commercialise par BAYER ou de I'isodode- 
cane, soit par une huile veg^tale, soit par une huile de synthese, soit par un melange de 

10 plusieurs de ces huiles. 

Selon un aspect prefere de la presente invention, la composition obtenue par le 
precede tel que defmi precedemment, est caracterisee en ce que la phase huile est cons- 
titute essentiellement d'isohexadecane ou de MARCOL ™ 52. Uisohexadecane, qui est 
identifie dans Chemical Abstracts par le numero RN = 93685-80-4, est un melange 

15 d'isoparaffines en C12, Ci6 et C20 contenant au moins 97% d'isoparaffmes en Ci6, parmi 
lesquelles le constituant principal est le 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl nonane 
(RN = 4390-04-9). Le MARCOL ™ 52 est une huile commerciale repondant a la defi- 
nition des huiles de vaseline du Codex franfais. C'est une huile blanche minerale 
conforme aux reglemeniations FDA 21 CFR 172.878 et CFR 178.3620(a) et est inscrite 

20 a la Pharmacopee des USA, US XXIIl (1 995) et a la pharmacopee europeenne (1 993). 

Les latex contiennent entre 20% et 50% d'eau. Les latex selon I'invention peu- 
vent egalement contenir divers additifs tels que des agents complexants, des agents de 
transfert, ou des agents limiteurs de chaine, 

L'invention a aussi pour objet Tutilisation de la composition obtenue selon le 

25 precede tel que defini precedemment, pour preparer une composition topique cosmeti- 
que, dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique. 

Une composition topique selon l'invention, destinee a etre appliquee sur la peau 
ou les muqueuses de Thomme ou de Tanimal, peut consister en une emulsion topique 
comprenant au moins une phase aqueuse et au moins une phase huile, Cette emulsion 

30 topique peut etre du type huile dans eau. Plus particulierement, cette emulsion topique 
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peut consister en une emulsion fluide, telle un lait ou un gel fluide. La phase huile de 
Temulsion topique peut consister en un melange d*une ou plusieurs huiles. 

Une composition topique selon 1' invention peut etre destinee a une utilisation 
cosmetique ou etre utilisee pour preparer un medicament destine au traitement des ma- 
5 ladies de la peau et des muqueuses. Dans ce dernier cas, la composition topique com- 
porte alors un principe actif qui peut par exemple consister en un agent ahti- 
inflammatoire, un myorelaxant, un antifongique ou un antibacterien. 

Lorsque la composition topique est utilisee en tant que composition cosmetique 
destinee a etre appliquee sur la peau ou les muqueuses, elle peut ou non comporter un 
10 principe actif, par exemple un agent hydratant, un agent bronzant, un filtre solaire, un 
antirides, un agent a visee amincissante, un agent antiradicalaire, un agent antiacneique 
ou un antifongique. 

Une composition topique selon 1 'invention comporte habituellement entre 0,1% 
et 10% en poids de I'agent epaississant defini ci-dessus, Le pH de la composition topi- 
15 que est de preference superieur ou egal a 5, plus preferentiellement, il est compris entre 
6et 12. 

La composition topique peut en outre comporter des composes classiquement 
compris dans ce type de compositions, par exemple des parfums, des conservateurs, des 
colorants, des emollients ou des tensioactifs. 
20 Selon encore un autre aspect, T invention conceme Tutilisation du nouvel agent 

epaississant conforme a Tinvention mentionnee ci-dessus, pour epaissir et emulsionner 
une composition topique comprenant au moins une phase aqueuse. 

La composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique defmie 
ci-dessus comprend generalement de 0,1% a 10% et plus particulierement entre 0,5%) et 
25 5% en poids dudit latex inverse. Elle se presente notamment, sous la forme d'un lait, 
d'une lotion, d'un gel, d'une creme, d'un gel creme, d'un savon, d'un bain moussant, 
d'un baume, d'un shampooing ou d'un apres shampooing. 

De fapon generale, ledit latex inverse, peut remplacer avantageusement les pro- 
duits vendus sous le nom SEPIGEL 305 ou SEPIGEL 501 par la demanderesse, dans 
30 les compositions cosmetiques, dermopharmaceutiques ou pharmaceutiques, car il pre- 
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sente aussi une bonne compatibilite avec les autres excipients utilises pour la prepara- 
tion de formulations telles que les laits, les lotions, les cremes, les savons, les bains, les 
baumes, les shampooings ou les apres shampooings. II peut aussi etre utilise en combi- 
naison lesdits SEPIGEL 
5 II est notamment compatible avec les concentres decrits et revendiques dans les 

publications intemationales WO 92/06778, WO 95/04592, W095/13863, WO98/47610 
ou FR 2734 496, ou avec les agents tensioactifs decrits dans WO 93/08204. 
II est particulierement compatible avec le MONTANOV^" 68, le MONTANOV^ 82, le 
MONTANOV^" 202 ou le SEPIPERL™ N. II peut egalement etre utilise dans des emul- 

10 sions du type de celles decrites et revendiquees dans EP 0 629 396 et dans les disper- 
sions aqueuses cosmetiquement ou physiologiquement acceptables avec un compose 
organo-polysiloxane choisi, par exemple parmi ceux decrits dans WO 93/05762 ou dans 
WO 93/21316, II peut egalement etre utilise pour former des gels aqueux k pH acide 
cosmetiquement ou physiologiquement acceptables, tels que ceux decrit dans WO 

15 93/07856 ; il peut encore etre utilise en association avec des celluloses non-ioniques, 
pour former par exemple des gels de coiffage, tels que ceux decrits dans EP 0 684 024, 
ou encore en association avec des esters d'acides gras et de sucre, pour former des com- 
positions pour le traitement du cheveu ou de la peau telles que celles decrites dans EP 0 
603 019. ou encore dans les shampooings ou apres shampooings tels que decrits et re- 

20 vendiques dans WO 92/21316 ou enfin en association avec un homo polymere anioni- 
que tels que le CARBOPOL^" pour former des produits de traitement des cheveux 
comme ceux decrits dans DE 195 23596. II est egalement compiatible avec de nombreux 
principes actifs, tels que par exemple, les agents autobronzants comme le dihydroxya- 
cetone (DHA) ou les agents anti-acne ; il peut done etre introduit dans des compositions 

25 auto-bronzantes comme celles revendiquees dans EP 0 715 845,EP 0604249, EP 

0576188 ou dans WO 93/07902. II est egalement compatible avec les derives N-acyles 
d'aminoacides, ce qui permet son utilisation dans des compositions apaisantes notam- 
ment pour peaux sensibles, telles que celles decrites ou revendiquees dans WO 
92/21318, WO 94/27561 ou WO 98/0961 1. II est aussi compatible avec les acides gly- 

30 coliques, avec I'acide lactique, avec I'acide salicylique les retinoVdes, le phenoxy etha- 
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nol, les sucres, le glyceraldehyde, les xanthanes, les acides de finit, et les divers polyols 
utilises dans la fabrication de formulations cosm6tiques. 

L'invention a done aussi pour objet, Tutilisation d'un latex inverse tel que defini 
precedemment, pour preparer une composition cosmetique, dermopharmaceutique ou 
5 pharmaceutique. 

Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer la presente invention sans tou- 
tefois la limiten 

Exemple 1 : Preparation du latex selon l'invention 

a) On charge dans un becher, sous agitation 
10 - 80 g d'eau permutee, 

- 95,96g d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium a 48 % (en poids), 

- 246,7 g d'acide 2-methyl-2[(l-oxo-2 propenyl) amino] 1 -propane sulfonique, 

- 253,8 g d'acrylamide a 50 %, 

- 0, 45 g de diethylene triamine pentacetate de sodium, 
15 -,0,1 32g de methylene-bis-acrylamide ; 

le pH de la phase aqueuse precedemment decrit est ajuste a environ 5,0 et la quantite de 
phase aqueuse est completee jusqu'a concurrence de 682 g par ajout d'eau permutee. 
Parallelement, on prepare une phase organique en introduisant dans un becher agite 
successivement : 
20 - 220 g d'isohexadecane, 

-21 g de Montane ™ 80 VG (oleate de sorbitan commercialise par SEPPIC) 
-0,2 g d^AIBN. 

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique puis 
soumise a une agitation mecanique violente de type ultra-turrax® commercialise par 
25 IKA. 

L'emulsion obtenue est alors transferee dans un reacteur de polymerisation. 
L'emulsion est soumise a un barbotage d'azote important de maniere a eliminer 
Toxygene et refroidit a environ 5-6°C. 

On introduit alors 5ml d'une solution contenant 0,28% (en poids) 
30 d'hydroperoxyde de cumene dans Tisohexadecane. 
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Apres un temps suffisant pour une bonne homogeneisation de la solution, on in- 
troduit alors une solution aqueuse de metabisulfite de sodium (2,5 g dans 100 ml d'eau) 
a raison de 0,5 ml/minute. L' introduction est realisee pendant environ 60 minutes. 
Pendant cette introduction, on laisse monter la temperature dans le reacteur de polyme- 
5 risation jusqu'a la temperature finale de polymerisation. 

On maintient alors le milieu reactionnel pendant environ 90 minutes a cette tem- 
perature. 

L'ensemble est refroidi jusqu'a une temperature d'environ 35°C et on introduit 
lentement 50 g d'oleate de sorbitan ethoxyle a 20 moles d*oxyde d'ethylene. 
10 On obtient Femulsion desiree: 
Evaluation des proprietes 

+ viscosite dans Teau a 2% de latex (Brookfield RVT Mobile 6, vitesse 20):23 450 
mPas 

(Brookfield Mobile 6, vitesse 5): n = 69 000 mPas, 
15 b) On reitere le procede decrit precedemment au paragraphe a), en substituant 

I'isohexadecane par du Marcol ™ 52, pour preparer un latex sur base dhuile blanche 
minerale. 

Les exemples suivants mettent en oeuvre Tune quelconque des emulsions prepa- 
rees a I'exemple 1. 

20 

Exemple 2 : Creme de soin 



Cyclom^thicone : 


10% 


Composition 1 : 


0,8% 


MONTANOV"'68: 


2% 


alcool stearylique : 


1% 


alcool stearique : 


0,5% 


conservateur : 


0,65% 


Lysine : 


0,025% 


EDTA (sel disodique) : 


0,05% 


Gomme de xanthane : 


0,2% 
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Glycerine : 3% 

Eau : q.s.p. 100% 

Exemple 3 : Creme de soin 

5 Cyclomethicone : 10% 

Composition 1 : 0,8% 

MONTANOV'"68: 2% 

Perfluoropolymethylisopropylether : 0,5% 

alcool stearylique : 1% 

10 alcool stearique : 0,5% 

conservateur : 0,65% 

Lysine : 0,025% 

EDTA (sel disodique) : 0,05% 

PEMULEN™ TR : 0,2% 

15 Glycerine : 3%> 

Eau : q.s.p. 100% 

Exemple 4 : Baume apres-rasage 
FORMULE 

20 A Composition 1 : 1,5% 

Eau : q.s.p 100% 

B MICROPEARL'"M100: 5,0% 

SEPICIDE'" CI : 0,50% 

Parfum : 0,20% 

25 ethanol95°: 10,0% 

MODE OPERATOIRE 
Aj outer B dans A. 



30 
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Exemple 5 : Emulsion satinee pour le corps 

FORMULE 





A 


SIMULSOL™ 165 : 


5,0% 


5 




LANOL™ 1688 : 


8,50% 






beurre de Karit6 : 


2% 






huile de paraffine : 


6,5% 






LANOL™ 14M : 


3% 






LANOL™ S : 


0,6% 


10 


B 


eau : 


66,2% 




C 


MICROPEARL™ M 100 : 


5% 




D 


Composition 1 : 


3% 




E 


, SEPICIDE™ CI : 


0,3% 






SEPICIDE™HB: 


0,5% 


15 




MONTEINE™ CA : 


1% 






Parfum : 


0,20% 






acetate de vitamine E : 


0,20% 






Sodium pyrolidinonecarboxylate : 


1% (agent hydratant) 



MODE OPERATOIRE 



20 Ajouter C dans B, emulsionner B dans A a 70°C, puis ajouter D i 60°C puis E a 30°C. 



Exemple 6 : Lait corporel 

FORMULE 

A SIMULSOL™ 165 : 5,0% 

25 LANOL™ 1688 : 12,0% 

LANOL™ 14M : 2,0% 

alcool cetylique : 0,3% 

SCHERCEMOL™ OP : 3% 

B eau : q.s.p. 100% 

30 C Composition 1 ; 0,35% 
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D SEPICIDE CI : 0,2% 

SEPICIDE'" HB : 0,5% 

Parflim : 0,20% 

MODE OPERATOIRE 



5 Emulsionner B dans A vers 75°C ; ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C 



5,0% 
20,0% 

1,0% (additif a effet stabilisant) 

q.s.p. 100%) 
2,50% 
0,20% 
0,30% 



Introduire B dans A vers 75°C ; ajouter C vers 60°C, puis D vers 45°C 



20 Exemple 8 : gel solaire non gras 
FORMULE 

A Composition 1 : 3,00% 

Eau : 30% 

B SEPICIDE™ CI : 0,20% 

25 SEPICIDE™ HB : 0,30% 

Parfum : 0,10% 

C colorant : Q-s p 

eau: 30% 

D MICROPEARL™M 100 : 3,00% 

30 Eau ; q.s.p 100% 



Exemple 7 : Creme H/E 

FORMULE 

A SIMULSOL™ 165 : 
10 LANOL™ 1688 : 

LANOL™ P : 

B eau : 
C Composition I : 
15 D SEPICIDE™ CI : 
SEPICIDE™ HB : 
MODE OPERATOIRE 
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E huile de silicone : 2,0% 
PARSOL'"* MCX ; 5,00% 

MODE QPERATOIRE 
5 Introduire B dans A; ajouter C, puis D, puis E. 

Exemple 9 : Lait solaire 

FORMULE 

A SEPIPERL'" N : 3,0% 

10 huile de sesame : 5,0% 

PARSOL'" MCX : 5,0% 



Carraghenane X : 0,10% 
B eau: q.s.p.100% 
G Composition 1 : 0,80% 



15 D Parfum : 



q.s. 



Conservateur ; q.s. 
MODE QPERATOIRE 

Emulsionner B dans A a 75°C puis ajouter C vers eO^'C, puis D vers 30°C et ajuster le 
20 pH si necessaire 

Exemple 10 : Gel de massage 
FORMULE 

A Composition 1 : 3,5% 

25 Eau : 20,0% 

B colorant: 2 gouttes/lOOg 

Eau : q. s. 



30 C alcool: 10% 
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Menthol : 0,10% 

D huile de silicone : 5,0% 
MODE OPERATOIRE 
5 Ajouter B dans A; puis ajouter au melange, C puis D 

Exemple 11: gel soin de massage 



FORMULE 

A Composition 1 : 3,00% 

10 Eau : 30% 

B SEPICIDE™ CI : 0,20% 

SEPICIDE'" he : 0,30% 

Parfijm : 0,05% 

C colorant : q. s. 

15 Eau : q. s. p. 100% 

D MICROPEARL'" SQL : 5,00% 

LANOL™ 1688 : 2% 



MODE OPERATOIRE 
20 Preparer A; additionner B, puis C, puis D. 



Exemple 12: Gel coup d'eclat 

FORMULE 

A Composition 1 : 4% 

25 Eau : 30% 

B ELASTINE HPM : 5,0% 

C MICROPEARL™M 100 : 3% 

Eau : 5% 

D SEPICIDE™ CI : 0,2% 

30 SEPICIDE™ HB : 0,3% 
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Parfiim : 0,06% 

Sodium pyrolidinonecarboxylate 50% : 1% 

Eau ; q. s.p. 100% 
MODE OPERATOIRE 



5 Preparer A; additionner B, puis C, puis D, 



Exemple 13: Lait corporel 

FORMULE 

A SEPIPERL''' N : 3,0% 

10 Triheptonate de glycerol : 1 0,0% 

B eau: q.s.p.100% 

C Composition 1 : 1,0% 

D parfiim : q. s. 

15 Conservateur : q. s. 

MODE OPERATOIRE 



Fondre A a environ 75''C . Emulsionner B dans A a IS^'C puis ajouter C vers 60^*0, 
puis D . 

20 Exemple 14 : Emulsion demaquillante a Thuile d'amande douce 



FORMULE 

MONTANOV'" 68 : 5% 

huile d'amandes douces : 5% 

eau : q.s.p.100% 

25 Composition 1 : 0,3% 

glycerine : 5% 

conservateur : 0,2% 

parfum : 03%> 



30 
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Exemple 15 : Cr^me hydratante pour peaux grasses 
FORMULE 

MONTANOV™ 68 : 5% 

5 Cetylstearyloctanoate : 8% 

octyl palmitate : 2% 

eau: q.s.p.100% 

Composition 1 : 0,6% 

MICROPEARL™ M 1 00 : 3,0% 

10 Mucopolysaccharides : 5% 

SEPICIDE™ HB : 0,8 

Parfum : 03% 

Exemple 16: Baume apr^s-rasage apaisant sans alcool 

FORMULE 

15 melange de lauryl aminoacides : 0,1% a 5% 

aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5% 

LANOL™ 99 : 2% 

huile d'amandes douces : 0,5% 

eau : q.s.p.100% 

20 Composition 1 : 3% 

SEPICIDE™ HB : 0,3% 

SEPICIDE'" CI : 0,2% 

Parfum : 0,4% 

25 Exemple 17 : Creme aux AHA pour peaux sensibles 

FORMULE 

melange de lauryl aminoacides : 0,1% i 5% 

aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5% 

LANOL™ 99 : 2% 

30 MONTANOV™ 68 : 5,0% 
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Eau: q.s.p.100% 

Composition 1 : 1,50% 

acide gluconique : 1 ,50% 

tri ethylamine : 0,9% 

5 SEPICIDE™ HB : 0,3% 

SEPICIDE'" CI : 0,2% 

Parfiim : 0,4% 



Exemple 18: Soin apaisant apres soleil 
10 FORMULE 

melange de lauryl aminoacides : 
aspartate de magn6sium et de potassium : 
LANOL'" 99 : 
Eau : 

15 Composition 1 : 

SEPICIDE™ HB : 
SEPICIDE™ CI : 
Parfijm : 
Colorant : 

20 

Exemple 19 : Lait d^maquillant 

FORMULE 

SEPIPERL^N : 
PRIMOL™ 352 : 
25 huile d'amandes douces : 

eau : 

Composition I : 
conservateur : 



0,1% a 5% 

0,002% a 0,5% 

10,0% 

q.s.p.100% 

2,50% 

0,3% 



0,2% 



0 

0,4% 
0,03% 



3% 

8,0% 

2% 

q.s.p.100% 

0,8% 

0,2% 



30 
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Exemple 20 : Lait corporel 

FORMULE 

SEPIPERL''' N : 3,5% 

5 LANOL'"* 37T : 8,0% 

SOLAGUM™ L : 0,05% 

Eau: q.s.p.100% 

Benzophenone : 2,0% 

dimethicone 350cPs : 0,05% 

10 Composition 1 : 0,8% 

conservateur : 0,2% 

parflim : 0,4% 

Exemple 21 : Emulsion fluide a pH alcalin 

15 MARCOL" 82 : 5,0% 

NaOH : 10,0% 

Eau: q.s.p.100% 

Composition 1 : 1,5% 

20 Exemple 22 : Fond de teint fluide 

FORMULE 

SIMULSOL'" 165: 5,0% 

LANOL"" 84D : 8,0% 

LANOL'" 99 : 5,0% 

25 Eau: q.s.p.100% 

pigments et charges minerales : 10,0% 

Composition 1 : 1,2% 

conservateur : 0,2% 

parfum : 0,4% 



30 
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Exetnple 23 : La it solaire 
FORMULE 

SEPIPERL™ N : 3,5% 

5 LANOL™37T: 10,0% 

PARSOLNOX™ : 5,0% 

EUSOLEX™ 4360 : 2,0% 

Eau: q.s.p.100% 

Composition 1 : 1,8% 

10 conservateur : 0,2% 

parftim : 0,4% 

Exemple 24 : Gel contour des yeux 
FORMULE 

15 Composition 1 : 2,0% 

Parfum : 0,06% 

Sodium pyrrolidinonecarboxylate : 0,2% 

DOW CORNING™ 245 Fluid : 2,0% 

Eau: q.s.p.100% 

20 

Exemple 25: Composition de soin non rincde 

FORMULE 

Composition 1 : 1,5% 

Parfum : q. s 

25 Conservateur : q. s. 

DOW CORNING™ X2 8360 : 5,0% 

DOW CORNING™ Q2 1401 : 1 5,% 

Eau : q.s.p. 100% 



30 
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Exemple 26 : Gel amincissant 



Composition 1 : 


5% 


Ethanol : 


30% 


Menthol : 


0,1 % 


Cafeine : 


2,5 % 


extrait de ruscus : 


2% 


extrait de lierre : 


2% 


SEPICIDE™ HP : 


1 % 


Eau: 


q. s. p. 100% 



Exemple 27 : Baume apres-rasage apaisant sans alcool 
FORMULE 

A LIPACIDE'" PVB : 
15 LANOL™ 99 : 

Huile d'amandes deuces : 
B Composition 1 : 
C eau : 
D parfum : 
20 SEPICIDE™ HB : 

SEPICIDE™ CI : 

Exemple 28: Gel rafraichissant apres-rasage 



FORMULE 

25 A LIPACIDE™PVB: 0,5% 

LANOL™ 99 : 5,0% 

Composition I : 2,5% 

B eau: q.s.p.100% 

C MICROPEARL"' LM : 0,5% 

30 Parfum : 0,2% 



1,0% 
2,0% 
0,5% 
3,5% 

q.s.p.100% 
0,4% 
0,4% 
0,2% 
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SEPICIDE HB : o,3% 

SEPICIDE" CI : o,2% 

Exemple 29: Soin pour les peaux grasses 
FORMULK 

A MICROPEARL™ M3 1 0 : i ,o% 

Composition 1 : 5,0% 

Isononanoate d'octyle : 4.0% 

^ q.s.p.100% 

C SEPICONTROL™ A5 : 4,00/0 

Parfiim : 0 jo/„ 

SEPICIDE™ HB : o,3% 

SEPICIDE™ CI : o,2% 

D CAPIGEL™98: o.5% 

Eau: 10o/„ 

Exemple 30 : Creme aux AHA 

FORMUT.F 

A MONTANOV'" 68 : 5,0% 

LIPACIDE™PVB: 1,05% 

LANOL™99: 10,0% 

^ q.s.p.100% 

Acide gluconique : 1,5% 

TEA (triethylamine) : o,9% 

C Composition 1 : 1,5% 

D parfum: 0,4% 

SEPICIDE™ HB: o,2% 

SEPICIDE™ CI: o,4% 
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Exemple 31 : Autobronzant non gras pour visage et corps 
FORMULE 

A LANOL™2681: 3,0% 

5 Composition 1 : 2,5% 

B eau: q.s.p.100% 

Dihydroxyacetone : 3,0% 

C parflim : 0,2% 

SEPICIDE^" HB : 0,8% 

10 NaOH (hydroxyde de sodium) : qs pH = 5 % 



Exemple 32 : Lait solaire au monoi de Tahiti 



FORMULE 

A Monoi de Tahiti : 10% 

15 LIPACIDE^" PVB : 0,5% 

Composition 1 : 2,2% 

B eau: q.s.p.100% 

C parfum : 0,1% 

SEPICIDE™ HB : 0,3% 

20 SEPICIDE^"CI: 0,1% 

Methoxycinnamate d'octyle ; 4,0% 

Exemple 33 : Soin solaire pour le visage 
FORMULE 

25 A Cyclomethicone et dimethiconol : 4,0% 

Composition 1 : 3,5% 

B eau: q.s.p.100% 

C parfum : 0,1% 

SEPICIDE™ HB : 0,3% 

30 SEPICIDE™ CI : 0,21% 
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Methoxycinnamate d'octy le : 5 ,0% 

Micatitane : 2,0% 

Acide lactique : q.s.p. pH = 6,5 

Exemple 34 : Emulsion bronzante sans soleil 

FORMULE 

A LANOL™99: 15% 

MONTANOV™ 68 : 5,0% 

Paramethoxycinnamate d'octy le : 3,0% 



B eau: q.s.pJOO% 

Dihydroxyacetone : 5,0% 

Phosphate monosodique : 0,2% 

C Composition 1 ; 0,5% 

15 D parftim: 0,3% 

SEPICIDE'^HB : 0,8% 

NaOH : q.s. pH-5. 
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Le MONTANOV 68 (cetearyl glucoside), est une composition auto-emulsionnable 
telle que decrite dans WO 92/06778, con^mercialisee par la societe SEPPIC. 
Le MICROPEARL™ M 1 00 est une poudre ultra fine au toucher tres doux et a action 
5 matifiante commercialisee par la societe MATSUMO 

Le SEPICIDE^" CI, imidazoline uree, est un agent conservateur commercialise par la 
societe SEPPIC. 

PEMULEN™ TR est un polymere acrylique commercialise par GOODRICH. 
Le SIMULSOL"^" 165 est du stearate de glycerol auto-emulsionnable commercialisee 
10 par la societe SEPPIC. 

Le LANOL"^" 1688 est un ester emollient a effet non gras commercialise par la societe 
SEPPIC. 

Le LANOL™ 14M et le LANOL® S sont des facteurs de consistance commercialises 
par la societe SEPPIC. 
15 Le SEPICIDE™ HB , qui est un melange de phenoxyethanol, de methyl paraben, 

d'ethylparaben, de propylparaben et de butylparaben, est un agent conservateur com- 
mercialise par la societe SEPPIC. 

Le MONTEINE^" CA est un agent hydratant commercialise par la societe SEPPIC. 
Le SCHERCEMOL OP est un ester emollient a effet non gras. 
20 Le LANOL™ P est un additif a effet stabilisant commercialise par la societe SEPPIC. 
Le PARSOL^ MCX est de Toctyl paramethoxycinnamate; commercialise par la societe 
GIVAUDAN. 

Le SEPIPERL^" N est un agent nacrant, commercialise par la societe SEPPIC, a base 
d'un melange d'alkyl poly glucosides tels que ceux decrits dans WO 95/13863. 
25 Le MICROPEARL SQL est un melange de micro particules renfermant du squalane 
qui se libere sous Taction du massage; il est commercialise par la societe MATSUMO. 
Le LANOL™ 99 est de I'isononyl isononanoate commercialise par la societe SEPPIC. 
Le LANOL^" 37T est du triheptanoate de glycerol, commercialise par la societe 
SEPPIC. 

30 Le SOLAGUM^" L est un carraghenane commercialise par la societe SEPPIC. 
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Le MARCOL™ 82 est une huile de parafFme commercialisee par la societe ESSO. 
Le LANOL™ 84D est du malate de dioctyle commercialise par la societe SEPPIC. 
Le PARSOL NOX™ est un filtre solaire commercialise par la societe GIVAUDAN. 
r EUSOLEX^" 4360 est un filtre solaire commercialise par la societe MERCK. 
5 Le DOW CORNING^" 245 Fluid est de la cyclomethicone, commercialisee par la so- 
ciete DOW CORNING. 

Le LIPACIDE^" PVB,est un hydrolysat de proteines de ble palmitoyle, est commercia- 
lisee par la societe SEPPIC. 

Le MICROPEARL^" LM est un melange de squalane, de poly(methylmethacrylate) et 

10 de Menthol, commercialise par la societe SEPPIC. 

Le SEPICONTROL™ AS est un melange capryloyl glycine, sarcosine, extrait de cinna- 
mon zylanicum, commercialise par la societe SEPPIC, tel que ceux decrits dans la de- 
mande Internationale de brevet PCT/FR98/013 13 deposee le 23 juin 1998. 
Le CAPIGEL^" 98 est un copolymere d'acrylates commercialise par la societe SEPPIC. 

15 Le LANOL^"* 2681 est un melange caprylate, caprate de coprah, commercialise par la 
societe SEPPIC. 

Le MONTANOV™ 202, est une composition telle que decrite dans WO 98/47610, 
commercialisee par la societe SEPPIC. 



20 



wo 00/32639 26 PCT/FR99/02886 



REVENDICATIONS 

z 

1 . Precede de preparation d'une composition sous forme d'un latex inverse, 
5 comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type 

eau dans huile (E/H), au moins un agent emulsifiant de type huile dans eau (H/E), de 
20% a 75% en poids, principalement de 20% a 60% en poids et plus particulierement de 
30% a 45%) en poids, d'un poly electrolyte anionique branch^ ou reticule, comprenant 
successivement : 

10 - une etape (a) de preparation d'une solution aqueuse contenant les monomeres et 

les eventuels additifs ; 

- une etape (b) d'emulsification de la phase aqueuse preparee a Tetape (a), dans 
une phase organique, en presence d'un ou plusieurs agents emulsifiants de type eau dans 
huile ; 

15 - une etape (c) de polymerisation des monomeres dans la phase aqueuse amorcee 

par Tintroduction dans ladite phase, d'un initiateur de radicaux libres ; et, 

- une etape (d) d'addition dans la dispersion resultante d'un ou plusieurs agents 
Emulsifiants de type huile dans eau, a une temperature inferieure a 50*^C, 

caracterise en ce que : 

20 - la reaction de polymerisation de I'etape (c) est realisee a un pH inferieur a 5,5, 

- aucun desdits agents emulsifiants, n'appartient a la classe des alcanolamides et 

- ledit polyelectrolyte anionique est a base, soit d'un monomere possedant une 
fonction acide fort, soit d'au moins un monomere possedant une fonction acide fort co- 
polymerise ou bien avec au moins un monomere possedant une fonction acide faible, ou 

25 bien avec au moins un monomere neutre. 

2. Procede tel que defini a la revendication I, dans lequel le milieu reac- 
tionnel issu de Tetape (b), est concentre par distillation, avant la mise en ceuvre de 
I'etape (c). 

3. Procede tel que defini a Tune des revendications 1 ou 2, dans lequel 
30 la reaction de polymerisation est amorcee par un couple oxydo-reducteur generateur 
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dMons hydrogenosulfite (HSO3'), tel que le couple hydroperoxyde de cumene - 
metabisulfite de sodium (Na2S205), ou le couple hydroperoxyde de cumene-chlorure 
thionyle (SOCI2) a une temperature inferieure ou egale a 10°C, si desir6, additionne d'un 
agent co-initiateur de polymerisation, tel que razo-bis(isobutyronitrile) (AIBN). 
5 4. Procede tel que d^fini a Tune des revendications 1 a 3, caracterisee en ce 

que 30% a 80%, de preference 30% a 60% en proportions molaires, des motifs mono- 
meriques, que le polyelectrolyte anionique comprend, possedent une fonction acide 
fort ; et plus particulierement caracterise en ce que le polyelectrolyte anionique com- 
prend de 30% a 50% d'un monomeve comportant une fonction acide fort et de 70% a 
10 50%, soit d'un monomere comportant une fonction acide faible, soit d'un monomere 
neutre. 

5. Procede tel que defmi a la revendication 4, caracterise en ce que le poly- 
electrolyte anionique comporte en proportions molaires de 30 % a 50 % de 2-methyl 2- 
[(1-oxo 2-propenyI) amino] I -propanesulfonique, partiellement ou totalement salifie 

15 sous forme d'un sel de metal alcalin, de preference le sel de sodium, ou sous forme du 
sel d'ammonium, et de 70 % a 50 % d'acrylamide . 

6. Procede tel que defmi a Tune des revendications 1 a 5, caracterise en ce 
que le polyelectolyte anionique est reticule et/ou branche avec un compose diethyleni- 
que ou polyethylenique dans la proportion molaire exprimee par rapport aux monome- 

20 res mis en oeuvre, de 0,005% a 1%, et de preference de 0,01% a 0,1%. 

7. Procede tel que defini a la revendication 6, caracterise en ce Tagent de 
reticulation et/ou I'agent de ramification est choisi parmi le methacrylate 
d'ethyleneglycol, Ic diallyloKyacetate de sodium, le diacrylate d'ethyleneglycol, le 
diallyl uree, le trimethylol propanetriacrylate ou, plus particulierement, le methylene- 

25 bis(acrylamide). 

8. Procede tel que defmi a Tune des revendications 1 a 7, caracterise en ce 
que, les agents emulsifiants du type eau dans huile mis en oeuvre, consistent essentiel- 
lement en du monooleate de sorbitan. 

9. Procede tel que defini a Tune des revendications I a 8, caracterise en ce 
30 que, la phase huile represente de 15% a 40%, de preference de 20% a 25%, de son poids 
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total. 

10. Precede tel que defini a Tune des revendications 1 a 9, caracterise en ce 
que, la phase huile est constituee d'isohexadecane ou d'huile blanche minerale. 

1 1 . Utilisation de la composition obtenue selon le procede tel que defini a 
Tune des revendications I a 10> pour preparer une composition topique cosm^tique, 
dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique. 

12. Composition cosmetique, dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique 
comprenant de 0,1% a 10% en poids d'un latex inverse obtenu selon le procede tel que 
defini a Tune des revendications 1 a 10. 

13. Composition telle que definie a la revendication 12, sous la forme d'un 
lait, d'une lotion, d'un gel, d'un gel creme, d'une creme, d'un savon, d'un bain mous- 
sant, d'un baume, d'un shampooing ou d'un apres shampooing. 



